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ABSTRACTED-PUB-NO: DE 3724573C 
BASIC-ABSTRACT: 

A suspending agent for the prodn. of aq. synthetic resin coating 
dispersions 

comprises A) as known dissolved 0.5-4 wt.% of a diurethane 
R- (0-CH2-CH2 ) n-O-C (0) -NH- R f -NH-C (0) -O- (CH2-CH2-0) n-R 

and B) 0.1-0.5 wt.% fatty alcohol oxyalkylates R 1 ? - (0-CH2-CH (X) ) m-OH. 
In the 

formulae R is (un) branched, (un)satd. 12-20C aliphatic hydrocarbyl; 
R 1 is 

-(CH2)6-, (1) (2) or (3); n is an integer 60-80; R' 1 is (un)branched 
6-20C 

aliphatic hydrocarbyl; X is H or Me; m is an integer 5-15. 

ADVANTAGE - An ecologically harmless suspending agent, esp. for 
coating 

textiles; the coating dispersions satisfy all requirement regarding 
use in 

coating machines. 
ABSTRACTED-PUB-NO: EP 300240B 
EQUIVALENT -ABSTRACTS : 

Suspending agent for producing aqueous plastics dispersions for 
coating 

purposes which contains 0.5-4 weight percent of a diurethane of the 
general 

formula (I) whereby Rl = aliphatic hydrocarbon residue, branched or 
linear, 

saturated or unsaturated with a carbon number of 12-20. R2 = - 
(CH2) 6-, (II) , 

(III), (IV). n = whole number from 60-80, dissolved in water, 
characterised in 

that added to it is 0.1-0.5 percent by weight fatty alcohol 
oxalkylates of the 

general formula (V) , whereby R3 = aliphatic hydrocarbon residue, 
branched or 

unbranched, with a total carbon number of 6-2 0; X = H or CH3; N = 
whole number 

of 5-15, and that it contains exclusively water as the solvent. 
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(§) Suspendiermittel zur Herstellung wassriger Kunststoffdispersionen 

Ein Suspendiermittel zur Herstellung von wa&rigen Kunst- 
stoffdispersionen fur Beschichtungszwecke, z. B. fur die tex- 
tile Beschichtung, enthatt neben 0,5-4 Gewichtsprozent ei- 
nes bekannten Diurethans als Verdickungsmittel, noch zu- 
satzlich 0,1-0,5 Gewichtsprozent eines Fettalkoholoxalkyla- 
tesderallgemeinen Formel: 

* 

R 3 -(0-CH 2 -CH ) n -0H, 
wobei bedeutet: 

R 3 = aliphatischer Ko hie nwasserstoff rest, verzweigt oder 
unverzweigt, mit einerGesamtkohlenstoffzahlvon 6-20 
X-HoderCH 3 

On = ganze Zahl von 5-1 5. 
Die mit dem erfindungsgema&en Suspendiermittel herge- 
CO stellten wafirigen Kunststoffdispositionen zeichnen sich 
l^i durch ihre hone Stabilitat, ausgezeichnete Verarbeitungsfa- 
higkeit sowie durch ihre Urnweltfreundlichkeit aus, da beim 
^ TrocknungsprozeR der Beschichtung keine toxischen Stoffe 
N entweichen. 

IU 

Q 
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Patentanspruch 

Suspendiermittel zur Herstellung waBriger Kunststoffdispersionen fur Beschichtungszwecke, weiche 0,5-4 
Gew.-% eines Diurethans der allgeraeinen Formel: 

r._(0— CH 2 — CH^O— C — N — R 2 — N— C— (CH 2 — CH 2 — O^,— R, 

II I I II 

OH H O 

wobei bedeutet: 

R, . = aliphatischer Kohlenwasserstoffrest, verzweigt oder linear, gesattigt oder ungesattigt mit einer 
Kohlenstoffzahl von 12-20 



CH 3 CH 3 




R , = — (CHA — "0^ CHl "0^ 



n = ganze Zahl von 60— 80 in Wasser geldst, enthalten, 

dadurch gekennzeichnet, daB 0,1 -0,5 Gew.-% von Fettalkoholoxalkylaten der allgemeinen Formel: 



R j— (o — CH 2 — CH'l — OH 



wobei bedeutet: 

R3 - aliphatischer Kohlenwasserstoffrest, verzweigt oder unverzweigt, mit einer Gesamtkohlenstoff- 
zahl von 6—20 

X «HoderCH 3 I 
n « ganze Zahl von 5— 15 

zugesetzt werden. 

Beschreibung 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Suspendiermittel zur Herstellung waBriger Kunststoffdispersionen naeh 
demOberbegrtffdesPatentanspruches. , 

Die Herstellung stabiler, waBriger Kunststoffdispersionen ausgehend von wasserunloslichen Kunststoffpul- 
vern mit Hilfe von Suspendiermitteln wird seit langer Zeit fflr die verschiedensten Zwecke durchgef uhrt Aus der 
IT-PS 3 01 282 ist es bekannt, fOr die Stabilisierung waBriger Kunststoffdispersionen verschiedene wasserldsli- 
che Polymere einzusetzen. Bei Verwendung von Salzen polymerer Carbonsauren wird dadurch eine bessere 
Benetzung der KunststoffoberflSche erzielt und mit der durch die polymeren Carbonsauren bewirkten Viskosi- 
tatserhohung eine Sedimentation des Kunststoffpulvers verhindert, so daB insgesamt eine gute Dispergterung 
desKunststoffpulversim Wasser erfolgt 

Dieses bekannte Verfahren laBt sich - wie in der DE-AS 12 42 858 beschneben - dadurch verbessern, da!5 
CkpolymerisatederAci^l-undMethac^ 

Auch wenn die so hergestellten Kunststoffdispersionen lagerstabil sind, entsprechen sie jedoch mcht immer 
den Anforderungen an die Entmischungsbestandigkeit, wie sie beispielsweise filr das Aufbnngen auf Substrate 
mitteis moderner Auftragsaggregate bei hoher Laufgeschwindigkeit verlangt werden. - 

In der DE-PS 20 07 971 und DE-PS 22 29 108 wird beschneben, daB sich diese Nachtede vermeiden lassen, 
wenn das Suspendiermittel, mit dem die wSBrigen Kunststoffdispersionen hergestellt werden, neben den Salzen 
polymerer Carbonsauren ats Verdicker, zusatzlich freie Fettsaure in feinstverteiiter Form enthalt 

Alle aus dero Stand der Technik bekannten Suspendiermittel sind anionenaktiv. Die beispielsweise bei der 
textilen Verarbeitung notwendige Wasserfestigkeit der fertigen Beschichtungen wird dadurch erreicht, daB die 
als Verdicker eingesetzten Salze leicht flQchtiger Basen beim TrockenprozeB die Base gasformig abspalten und 
dabei die wasserunlosliche S&ure des aktiven anionischen Molekulteils des Salzes zurucklassen. Die beim 
TrockenprozeB verdampfenden Basen, wie beispielsweise Ammoniak, Methylamin, Morpholin oder Tnmethyla- 
min, sind toxisch. So ergibt sich beispielsweise aus der MAK-Liste der Deutschen Forschungsgemeinschaft em 
MAK-Wert fQr Ammoniak von 50 ppm, fQr Morpholin von 20 ppm, fur Methylamin und Trimethylamin von 
lOppm. Bei der Verarbeitung der mit den bekannten Suspendiermitteln hergestellten waBrigen Kunststoffdis- 
persionen ist es dabei unvermeidlich, daB diese toxischen Basen in die Luft des Arbeitsraumes gelangen. Werden 
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die waBrigen Kunststoffdispersionen bestimmungsgemaB fQr die Beschichtung zur Film- bzw. Kleberpunktbil- 
dung erhitzt, dann entweichen die flQchtigen toxischen Basen vollstandig und werden mit der Abluft der 
Heizkanale ins Freie geblasen. Zur Vermeidung dieses Nachteils mussen daher aufwendige und kostenintensive 
Abgasreinigungsanlagen instaliiert werden. 

Aus der DE-OS 20 54 885 ist es nun bekannt, da6 die als Umsetzungsprodukte von Fettalkoholen und 
Ethylenoxid oder PropyJenoxid mit Diisocyanaten erhaltenen Diurethane auch fur die Herstellung von Emul- 
sionsverdickungen fflr Farbpasten in der Textildruckerei verwendet werden konnen. Die vorbeschriebenen 
Emulsionen und Dispersionen weisen allerdings einen wesentlich geringerenTeilchendurchmesser als die Kunst- 
stoffpulver auf, die heute zur Herstellung von Sekundardispersionen verwendet werden. 

Wie Versuche mit den bekannten Diurethanen zeigten, weisen sie durchweg eine gute Netzwirkung fur die 
Kunststoffoberflache auf. Die mit den Diurethanen hergestellten waBrigen Sekundardispersionen von Kunst- 
stoffpulvern mit einer hauptsachlichen Kornfraktion von 10 jim bis 80 u.m haben jedoch die Eigenschaften von 
fast newtonschen Flussigkeiten. Dispersionen mit newtonschem FlieBverhalten erf Allen jedoch die Forderungen, 
die mit dem Auftrag von Kunststoffdispersionen auf ein Substrat, beispielsweise mittels einer Rakel, durch 
Beschichtung mittels Walzen, durch Aufspruhen, durch Tiefdruck oder durch Rotationssiebdruck gestellt wer- 
den, nicht Wird beispielsweise die Viskositat der erhaltenen Kunststoffpaste durch eine geringe Konzentration 
der Diurethane so niedrtg gehalten, wie sie fQr die Verarbeitung auf schnellaufenden Maschinen erforderlich ist, 
dann tritt eine Sedimentation des Kunststoffs beim Lagern der Pasten auf. Auch reicht bei Verwendung von 
Diurethanen als Verdickungsmitte! die Wasserretention nicht mehr aus, urn ein Trockenlaufen" der Beschich- 
tungsmassen auf den Maschinen zu verhindern. Durch die geringe Wasserretention wird namlich infolge der bei 
der Verarbeitung auftretenden hohen Scherkrafte das Wasser aus der Dispersion ausgepreBt, bis letztendlich 
eine feste krOmelige Masse zurtickbleibt, die fur die Beschichtungen unbrauchbar ist 

Zwar lassen sich unter Verwendung der bekannten Diurethane stabile waBrige Kunststoffpasten herstellen, 
wenn man die Diurethankonzentration erhSht, jedoch sind derart hergestellte Kunststoffpasten fflr eine bestim- 
mungsgemaBe Verarbeitung wegen ihrer zu hohen Viskositat nicht geeignet, da insbesondere infolge der bei 
mechanischer Beanspruchung groBer werdenden Scherkrafte das Trockenlaufen" der Kunststoffpasten auf den 
Maschinen noch schneller erfolgt 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Suspendiermittel zur Herstellung waBriger Kunststoff- 
dispersionen fur Beschichtungszwecke, beispielsweise fur die textile Beschichtung, zu schaffen, das umwelt- 
freundlich ist und zugleich alle Forderungen fur eine gute Verarbeitbarkeit der Kunststoffdispersionen auf den 
Beschichtungsmaschinen erf flllt 

Ein diese Aufgabe losendes Suspendiermittel zur Herstellung waBriger Kunststoffdispersionen ist in dem 
Patentanspruch gekennzeichnet 

ErfindungsgemaB laBt sich eine stabile waBrige Kunststoffdispersion, die umweltfreundlich ist und die alle 
Forderungen fflr eine gute Verarbeitbarkeit erfflllt, dadurch herstellen, daB fflr die Dispergierung ein Suspen- 
diermittel eingesetzt wird, welches 0,5—4 Gew.-% eines bekannten Diurethans der allgemeinen Formel: 

R,— (O— CH 2 — CH^- O—C- N— R 2 — N — C— O— (CH 2 — CH 2 — 0) a — R, 

.11 I II 

OH HO 

wobei bedeutet: 

Rt = aliphatischer Kohlenwasserstoffrest, verzweigt oder linear, gesattigt oder ungesattigt mit einer Koh- 
lenstoffzahl von 12—20 



R 2 — (CHx),— nQ^CH 2 ^y 





n = ganze Zahl von 60—80 

in Wasser geiost enthilt und dem 0,1 —0,5 Gew.-% Fettalkoholoxalkylate der allgemeinen Formel: 

Rj— (o— CH 2 — ChI— OH 
wobei bedeutet: 

R3 - aliphatischer Kohlenwasserstoffrest, verzweigt oder unverzweigt, mit einer Gesamtkohienstoffzahl 
von 6—20; 
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X -HoderCH 3 

n = ganze Zahl von 5—15 

zugesetzt sin A 

Der erfindungsgemaBe Ziisatz der FettaJkoholoxalkylate zu den bekannten Diurethanen ergibt em Suspen- 
diermittel, mit dem stabile, gut auf den Beschichtungsmaschinen verarbeitbare und umweltfreundhche waBnge 
Kunststoffdispersionen fQr Beschichtungszwecke herstellbar sind. Durch den erfindungsgemaBen Zusatz der 
Fettalkoholoxalkylate zu den Diurethanen wird es ermoglicht Kunststoffpasten herzustellen, die einerseits 
aufgrund ihrer niedrigen Viskositat fur eine Verarbeitung auf den Beschichtungsmaschinen geeignet sind und bei 
denen andererseits trotz der niedrigen Viskositat keine Sedimentation der Kunststoffe beim Lagern erfolgt. 
Besonders Qberraschend war es, daB aus solehen waBrigen Kunststoffdispersionen vollkommen wasserfeste 
Filme und Kleberpunkte auf dem Substrat herstellbar sind, obwohl die hydrophilen Dispergiermittel in den 
getrockneten Beschichtungen erhalten bleiben. t . 

Die mit dem erfindungsgemaBen Suspendiermittel hergestellten waBrigen Kunststoffdispersionen sind in 
besonderem MaBe fur die bekannten Beschichtungszwecke geeignet da die Viskositat der gebrauchsfertigen 
waBrigen Kunststoffdispersion so niedrig ist daB sie durch eine Pumpe gefordert und filtriert werden kann und 
auch aufgrund der niedrigen Viskositat die Beanspruchung von Maschinenteilen begrenzt ist Einerseits wird bei 
Anwendung der waBrigen Kunststoffdispersionen ein unerwunschtes Durchschlagen der Beschichtungsmasse 
nach dem Auftrag auf ein beispielsweise textiles Substrat verhindert, andererseits jedoch eme ausgezeichnete 
Verankerung auf dem Substrat erzielt Wird beispielsweise mit dem Punktdruckverfahren die Kunststoffdisper- 
sion auf das Substrat aufgetragen, erhalt man eine scharfe Begrenzungslinie fQr die beschichtete Flache. Vollfla- 
chige Beschichtungen zeichnen sich dadurch aus, daB sich die Oberflachen nach dem Auftrag selbstandig glatten. 

Da das erfindungsgemaBe Suspendiermittel neben Wasser als Losungsmittel nur mchtionogene Tenside 
enthalt verdampfen beim TrocknungsprozeB im Gegensatz zur Verwendung von bekannten Suspendiermitteln 
keine toxischen Stoffe, so daB das erfindungsgemaBe Suspendiermittel auch auBerst umweltfreundlich ist 

Im folgenden wird die Erfindung anhand einiger Beispiele naher erlautert: 

Beispiel 1 

Es wird ein "Stammansatz" hergestellt welcher 20 Gewichtsteile eines Diurethans aus einem Umsetzungspro- 
dukt von 1 mol linearem aliphatischem Alkohol der Kettenlangen Cu-Cia mit 60 mol Ethylenoxid und Hexame- 
thylendiisocyanat in stochiometrischem Verhaltnis gelost in 80 Gewichtsteilen Wasser enthalt 

Die vorstehend definierten Diurethane werden durch chemische Reaktion von Diisocyanaten und Umset- 
zungsprodukten von Ethylenoxid mit aliphatischen Alkoholen unter den ublichen Bedingungen der Urethanbil- 
dung hergestellt (z. B. Vieweg HSchtlen, Kunststoffhandbuch Band VIL "Polyurethane", Carl Hanser Verlag, 
MQnchen 1966). Die Umsetzungsprodukte von Ethylenoxid mit aliphatischen Alkoholen werden ebenfalls nach 
bekannten Methoden hergestellt (z. B. A. M. Paquin, Epoxidverbindungen, Springerverlag, Berlin, Gottingen, 
Heidelberg 1958> 

Ein Suspendiermittel fur Kunststoffpulver wird folgendermaBen gemischt: 

12,5 Gewichtsteile Stammansatz 
87 Gewichtsteile Wasser 

werden bei Zimmertemperatur verrOhrt Dann werden 0^ Gewichtsteile eines Umsetzungsproduktes von 1 mol 
linearem Alkohol der Kettenlange C, 2 -Ci 8 mit 10 mol Ethylenoxid zugesetzt und verruhrt Zu diesen 100 
Gewichtsteilen Dispergiermittel werden 7 Gewichtsteile eines handelsQblichen nossigen Sulfonamidweichma- 
chers unter ROhren zugefQgt und anschlieBend 40 Gewichtsteile eines handelsQblichen Copolyamidpulvers der 
KorngrdBenverteilung 0-80 \itn unter Ruhren eingestreut Es entsteht eine glatte Paste, die sich ohne Schwie- 
rigkeiten auf schnellaufenden Rotationssiebdruckmaschinen zu Punktbeschichtungen auf TextiUen verarbeiten 
laBt Auch bei langerem Laufen der Maschinen wird kein Trockenlaufen der Pasten beobachtet Die erhaltenen 
Gewebe eignen sich als Einlagestoffe fQr die Konfektion. Die Haftung wird durch eine Feinwasche oder eine 
chemische Reinigung nicht vermindert 
Ein Muster der Paste wurde drei Wochen gelagert Es trat keine Sedimentation auf. 

Beispiel 2 

Eine Aluminiumhydroxiddispersion wird nach folgender Rezeptur hergestellt: 
10 Gewichtsteile Stammansatz, wie in Beispiel 1 beschrieben, und 89,5 Teile Wasser werden bei Zimmertempe- 
ratur verruhrt Dann werden 0,5 Gewichtsteile eines Umsetzungsproduktes von 1 mol linearem aliphatischem 
Alkohol der Kettenlange Ci2-C,s mit 10 mol Ethylenoxid zugesetzt und verruhrt 

In die entstehenden 100 Teile Dispergiermittel werden 30 Gewichtsteile Aluminiumhydroxid Hydrargillit der 
KorngrdBenverteilung 5 urn bis 50 urn unter ROhren eingestreut Es entsteht eine glatte Paste. 

Incinem zweiten GefaB wird folgendc Mischung angesetzt: 

12£ Gewichtsteile des Stammansatzes entsprechend Beispiel 1, 
87 Gewichtsteile Wasser. 

Bei Zimmertemperatur wird gut verrOhrt und dann 0£ Gewichtsteile eines Umsetzungsproduktes von 1 mol 
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linearem aliphatischem Alkohol der Kettenlange Ci6— Qg mit lOmol Ethylenoxid zugesetzt und eingeruhrt 
Unter standigem ROhren werden in 100 Gewichtsteile der erhaltenen Ldsung 40 Gewichtsteile Hochdruck-Poly- 
ethylen-Pulver der KorngrOBenverteilung 5 n>m bis 30 \im eingebracht 

100 Gewichtsteile der Aluminiumhydroxiddispersion werden mit 100 Gewichtsteilen der Polyethylendisper- 
sion gemischt Es wird eine glatte Paste erhalten, welche mit einer Rakelstreichanlage auf die RQckseite eines 
textilen Teppichbodens aufgebracht wird. Die Gewichtszunahme nach dem Trocknen betragt 500 g/m 2 . Die 
Beschichtung ist teilweise in den Teppichboden eingedrungen, ohne nach oben durchzuschlagen. So wird ein 
erwQnschter Versteifungseffekt erhalten, ohne Veranderung der Oberflache. Der Teppichboden kann thermisch 
bleibend verformt werden. Durch Zusatz von Aluminiumhydroxid erhalt man eine selbstverldschende Beschich- 
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